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La presents invention ee rapporte a de nouveaux copo- 
lya^res utilisables en particulier en cosmetique et notamment 
dans des. laques et lotions de mises en plis. 

Panni les nombreux copolymferes utilises de fagon con- 
ventic»nelle en cosm<§tique et en particulier dans les laques et 
lotions de mises en plis, on peut citer les copolymer es d« acetate 
de vinyle et d'acide crotonique, les copolymSres d' acetate de 
vinyle, d' acide crotonique et d'un ester vinylique ou allylique 
tel que le stearate de vinyle ou le stearate d 4 allyle. 

On a depuis longtemps cherche a ameiiorer les proprie- 
t§s de ces copolymSres sans toutefois obtenir de r§sultats vrai- 
meat signlficatif s quant a 1" amelioration du pouvoir laquant et 
du toucher i. * 

^ particulier, il n'a pas ete possible d ' augmenter la 
durete de ces copolym&res tout en maintenant leurs autres pro- 
prietes cosm6tiques * 

Bn ef fet, lorsque l«on s'ef force d f en ameiiorer la 
duxrete, les copolyn&res ont le plus souvent tendance a etre 
CAsteants et a conduire de la sorte d la_ f ormation--de . pellicules - 
do»t la presence est jug€e inesthetlque par les utilisatrices . 

V 011 a constate que I'on pouvait remedier a ces incon- 

veijcients et obtenir des copolymfcres presentant un bon pouvoir 
laquant et un toucher agreable lorsque ceux-ci contenaient des 
motifs d'un ester vinylique ou allylique d'un acide carboxylique 
a-cjyclique. 

La presente invention a pour objet de nouveaux copo- 
lyujSres utilisables en particulier en cosmetique et comportant 
dei; motifs resultant de la copolym§risatioh : 

(1) d' acetate de vinyle 

(2) d'au moins un acide carboxylique insature corres- 
poriflarit a la fonnule : 

R - CH=CH-( Zj ) C00H (I) 

J. . n-1 

dans laquelle : 

£ repr^sente un a tome d f hydrog£ne ou un radical m§thyle, 
.tx est 1 ou 2, 

et ^1 reprfisente un radical divalent pris dans le groupe constitue 
par : -CH 2 -, -CH 2 -0-CH 2 - et -CH 2 ~0- (CH 2 ) 2 ~, 

et (3) d f au moins un ester vinylique, allylique ou m€thal- 
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lylique d*un acide carboxylique a-cyclique correspondant a la 
formule suivante : 

Cyc-|-0-p-(CH 2 ) — C=CH2 (II) 

dans laquelle : 
m est 1 ou 2, 

R' represente un atome d ' hydrogene ou un radical methyle, 
10 et Cyc represente un radical mono ou poly-cyclique/satur€ ou . 
insaturS,tel que par exemple : 

(1) un radical de formule : 



15 



20 




(11) un radical de formule : 




dans laquelle : 

R^ repr€sente un atome d 'hydrogene ou un radical methyle, 
et p est 1 ou 2, 

(ill) un radical de formule.: 
25 R^ 

30 dans laquelle : 

R2 represente un atome d f hydrogdne r un radical methyl r ethyl, 
tert-butyl, §thoxy ,butbxy ou dod§coxy et R^ represente un atome 
d'hydrogdne, un radical alkyle de 1 a 4 atomes de car bone ou un 
radical alkoxy de 1 I 4 atomes de car bone, 

35 et (iv) un radical de formule : 




40 
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Selon 1' invention, les copolymeres contiennent de 10 a 
91 % et de preference de 36 a 84 % en poids d' acetate de vinyle, 
de 3 a 20 % et de preference de 6 a 12 % en poids d'au moins un 
acide carboxylique insature de formule (I) et de 4 a 50 % et de 
5 preference de 6 a 40 % en poids d'au moins un ester vinylique, 
allylique ou methallylique de formule (II) . 

Parmi les acides carboxyliques insatures de formule (I) 
on pent en particulier citer : I'acide crotonioue, I'acide ally- 
loxyacetigue, I'acide allyloxypropionigue et I'acide vinylace- 
10 tique. Selon un mode particulier de realisation, on utilise de 
preference I'acide crotonigue. 

Parol les esters vinyliques, allyliques ou methal- 
lyligues de formule (II) . on pe ut en particulier citer s les 
esters vinyliques, allyliques et methallyliques de I'acide ada- 
15 mantane carboxylique- 1, cyclohexane carboxylique, cyclopentane 
carboxylique, bensolgue, tert-butyl-4 benzdgue-l, cyclopentane 
methyl-i carboxylique-1, cyclohexane methyl-1 carboxylique- 1, 
^icyclo-^.l.Q. 2 ' 6 ^ decane carboxylique-3 et tricyclo- 
^ 5.2.1.0. V J d6cane carboxylique-4, ces"deux "demiers acides 
20 Stent vendue par la Societe HOECHST sous la denomination commer- 
. dale de TCD Carboxyllc Acide S. 

Selon une variante, les copolymeres peuvent egalement 
contenir.des motifs d'au moins un autre monomere et dans ce cas 

, c TTnT 8 ° nt PX6SentS 3 ralS ° n dG 2 ^ 40 * et de P**6rence de 4 
25 a 30 % en poids . 

Dans ce cas, cet autre monomere est de preference un 
ester vinylique, allylique ou methallyiique correspondent a la 
formule sulvante : 

R" 

30 R 4 -C-0-(CH 2 ) t -c= C H 2 
0 

dans laquelle : 
t est l ou 2, 

35 R" represente un atome d'hydrog&ne ou un radical methyle, 
et R 4 represente un radical alkyle, lin6aire ou ramif ie, satur6 
ou insature, ayant de 2 a 21 atomes de carbone. 

Parmi les esters de formule (III) on peut en parti- 
culier citer : les esters vinyliques, allyliques et methally- 
4Q ligues de I'acide propionigue, butyrigue, pivalique, hexanoigue, 
octanolque, decanolque, laurique, myristique, palmitigue, stea- 
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rique, isostearique, bgh§nigue, ethyl- 2 hexanolque, dim6thyl-2,2 

pentanolque, dimethyl-2,2 hexanolque, dimethyl-2,2 octanolque, 

dimethyl-2,2 decanolque, tetramethyl-2, 2,4/4 vaierique, isopro- 

pyl-2 dimethyl-2,3 butyrique, methyl^ ethyl- 2 heptanolque, 

5 methyl- 2 propy 1-2 hexanolque, methyl- 2 isopropyl-2 hexanolque, 

trimethyl-3 ,5,5 hexanolque et leurs isomer es, ainsi que les 

melanges de certains de ces acides et notamment le melange vendu 

par la Societe SHELL sons la denomination commerciale" d'Acide 

Versatique" et les melanges vendus par UGINE-kuhlmann sous les 

10 denominations coramerciales d' acides CEKANOIC C Df C ft et C fl . 

o 3 10 

La presence de ces esters dans les. copolymeres selon 
1* invention et notamment ceux presentant uhe chalne grasse, 
permet d'ameliorer leur solubilitG dans les solvants utilises 
pour la realisation de compositions cosmdtiques et en particulier 
15 celles se presentant sous la forme de laques ou de lotions* de 
mises en plis. 

Les copolymeres selon I 1 invention peuvent etre repre- 
sentee par la formule generale suivante : 



2( 



-CH 2 -CH 



25 



I 

0 
I 

C=0 Jv 
I 

CH- 



I 

,-4-CH-CH 
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n-l 



COOH 
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J-CH 2 -C- 



■ 4ch 2 ^c 



(c ?2> m -l i 



c=o 



o 

c=o 



Cyc 



dans laquelle : - 

30 Cyc, R, R f , R", R 4 , Z,m, n, et t dnt les m§mes significations 
que ci-dessus, 

v representant de 10 3 91% et de preference de 36 a 84% en 
poids, 

w representant de 3 a 20% et de preference de 6 a 12% en - 
35 poids, 

x representant de 4 a 60% et de preference de 6 a 40% en 
poids, 

et y representant de 0 a 40% et de preference de 4. a 30% en 
poids, 

40 v + w + x + y etant egal a 100%, 
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De facon g£n§rale les copolymeres selon !• invention ont 
un poids moieculaire moyen pouvant etre compris entre 5.000 et 
60.000 et plus particulifcrement entre 10*000 et 45.000, ces poids 
moi€culaires etant des poids moieculaires moyens en nombre d6- 
5 teiTnl n6s par oemomStrle; 

La pr^sente invention a egalement poor objet le procede 
de[ preparation des copolymeres tels que d€finis ci-dessus. 

Ces copolymeres peuvent etre obtenus par les methodes 
classiques de polymerisation c'est-a-dire soit en solution dans 
10 un solvant, soit en masse, soit encore en suspension dans un 
liguide inerte ou en Emulsion. 

Selon un mode de realisation pr€f €r£e, la reaction de 
polymerisation est e££ectu€e en suspension dans I'eau en presence 
d'Sn collolde protecteur ou agent de suspension comme par exemple 
15 I'alcool polyvinylique, l'acide polyacrylique reticule, le pro- 
duct connu sous la . denomination commerciale de Cellosize WP-09 ce 
qui permet d'obtenir en fin de reaction le polymere sous forme de 
peiries. 

20 b Parmi les. initiateurs de copolymerlsation qui peuvent 

etre utilises dans le procede de polymerisation, on peut en 
palrticulier citer i le peroxyde de benzoyle, I'azobisisobuty- 
ro^itrile, i f ethyl- 2 perhexanoate de tertiobutyle, le perplvalate 
de tertiobutyle, et en particuller le peroxydicarbonate de bis (4- 

25 teijt-butyl cyclohexyle) , etc..., ces initiateurs etant utilises 
soit seuls, soit en melange. 

La quantite de I'initiateur est generalement comprise 
entre 0,1 et 6 % par rapport au poids total des monomeres mis £ 
copolymer iser. ; 

30 l*a reaction de copolymerlsation est de preference 

ef£ectu€e § une temperature comprise entre 45 et 100°C et plus 
particui i dr ement h la temperature de reflux du melange r6ac- 
ti^nnel. 

Le temps de reaction est de preference compris entre 6 
35 et£24 heures. 

La presente invention a en outre pour objet le£ com- 
. positions cosmetiques contenant en tant que resine au moins un 
copolymere selon 1' invention, ces compositions se presentant de 
preference sous forme de lotions de mises en plis ou de laques 
.40. aerosols. 
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Selon I 1 Invention les compositions cosmetiques con- 
tiennent de 0,5 a 10 % en poids d'an moins un copolymer e tel que - 
dSfini ci-dessus. 

Les lotions de mises en plis selon l r invention se 
5 pr§sentent sous forme de solutions aqueuses ou hydroalcooliques 

contenant de 20 i 70 I en poids d'alcool et ont une concentration . 
en copolymSre comprise de preference entre 1 et 3 % en poids. 

Les alcools g§n§ralement utilises pour la realisation 
de telles lotions de mises en plis sont de preference des alcools 
10 aliphatiques infer ieufs 1 bas poids moieculaire tel que I'ethanol 
ou l^isopropanol. 

Les 1 agues aerosols pour cheveux selon 1 T invention sont 
obtenues par mise en solution dans un alcool d v au moins un copo- 
lymere tel que d§fini prScedemment, cette solution etant placee 
15 dans une bomhe pressurisee ou non. 

Selon cette forme de realisation le copo lymere est de 
preference utilise dans une proportion comprise entre 0,7 et 8 % 
en poids. 

Les laques aerosols peuvent egalement contenir un tiers: 
20 solvant qui peut etre present dans unet proportion comprise entre 
3 et 35 % en poids. 

Parmi ces tiers solvants on peut en particulier citer; 
le chlorure de methylene , le trichloroethane, le chlorure d'e- 
thyle, l'acetone, l'abetate d'ethyle et le dichlorodifluoroetha- 
25 ne. 

Dans les laques aerosols selon 1* invention, l'alcoql 
qui peut etre egalement soit I'ethariol, soit l'isopropanol* est 
generalement present en une proportion comprise entre 5 et 80 % 
et de preference entre 6 et 70 % en poids. 

30 Comme agent propulseur pour les laques aerosols on peut- 

en particulier utiliser des hydrocarbures f luorochlores soit 
seuls, soit en melange entre eux et notamment ceux connus-.sous 
les denominations commerciales de "Freon" et en particulier les 
"Freons 11, 12, 22, 133A et 142b w . ....... 

35 On peut egalement utiliser comme agent propulseur.de 

l 1 anhydride carbonique, du protoxyde d 1 azote (N 2 Q) , du dimethyl- 
ether, des hydrocarbures tels que le propane, le butane et l'iso- 
butane, ces propulseurs etant utilises, soit seuls soit en melange 
entre eux ou avec un ou plusieurs °Freon° .tels qu 1 enumer es ci- 

40 dessus. 
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Us compositions selon 1 'invention peuvent egalement 
contenir divers ingredients generalement utilises dans ce type de 
compositions tels que des plastifiants, des agents brillantants , 
des parfums, des colorants, des agents restruoturants et des 
5 tensio-actifs anionlques, oationiques ou noh-ioniques . 

Selon une forme pr€f6r§e de 1> invention les copoly- 
*Sres, tels que definis ci-dessus, sont utilises dans les com- 
positions cosmetiques sous forme neutraUsee a 1-aide d'une base 
minerale ou organique prise notamment dans le groupe constitue 

ZLl la , S ° Ude ' 13 P ° ta88e ' l'am*oniaque, la monoethanolamine, la 
diethanolamine, la triethanolamine, 1'isopropanolaaine, la diiso- 
propylamine, la tri^f <hydroxy-2) propyl-lja^e, 1 > amS . no . 2 
methyl-2 propanol-l, l'amino-2 methyl-2 propanediol-1, 3 et l-ami- 
no-2 hydroxymethyl-2 propanediol- 1,3, ladite neutralisation 

15 pouvant Stre to tale ou partielle. 

Afin de mleux faire comprendre 1 'invention, on va 
malntenant decrire a titre d- Illustration et sans auoun caraetere 
llmitatif plusieurs exemplee de preparation de copolymers ainsi 
...qu^plusieurs exemples de compositions- cosmetiques-sous- forme de 

20 lotions de mises en plls ou de laques aerosols. 

EXEMPLES DB PREPARATION 
EXEMPLB 1 ■ ; " 

Dans un ballon de 2 litres muni d'un agitateur, d'un 
refrigerant et d'une arrivee d'azote, on introduit 160 g d'ace- 

25 tate de yinyle, 20 g d'acide crotonique, 20 g de tert-butyl-4 
benzoate de vinyle, 3,6 g de peroxydicarbonate de bis(4-tert- 
butyl cyclohexyle, vendu par la Societe AKZO sous la denomination 
commercialese "Perkadox-16" et 600 g d'eau contenant 1,2 % de 
Cellosize HP-C9. Le melange reactionnel est alors ohauffe pendant 

30 8 heures au reflux. 

d^n IT* 8 ^ ^ ^ r6aCti ° n de ^^isation, on 
distille I- acetate de vinyle restant, on fiitre et on lave les 
perles obtenues. 

Apres avoir s6ch6 le polymere sous pression r6duite, 
celul-ci presente un indice d'acide (i.a. de 64) et une viscosite 
de 2.77CPO mesuree en solution a 5 % dans le dim6thylformamide 
(D.M.P.) a 34,6°C. 

Selon le. meme mode operatoire que celui d€crit a l'exem- 
Pie 1 ci-dessus, on a egalement prepare les copolymers du ta- 
40 bleau I suivant : 
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7 . .. EXBMPLB5 Pg COMPOSITIONS 
EX&WPLB A 

Oh prepare selon 1 9 invention une laque aerosol en 
prqc6dant au melange des ing€dlents suivants : 
5 - Gopolymdre pr§par6 selon lVexemple 1 7,6 g 

- amino-* 2 m§ thy 1-2 propanol-1 q.s.p pH = 7 

- Ethanbl q.s.p. 100 g 

V 22 g de la .composition ainsi obtenue sont alors con- 

ditionn6s dans une bombe aerosol avec 78 g d'un melange de Frten 
10 llj$Pr€on 12 (61,5/38,5). 

Aprds application de cette laque sur les cheveux on 
cojastate que la chevelure a une excellente tenue ainsi qu'un 
to&cher agr&able et que par ailleurs 11 ne se produit aucun 
peerage dans le temps. 
15 EXfiMPLB B 

On pr§pare une laque aerosol selon l 1 invention en 

■ * 

cqpditionnant dans une bombe aerosol les ingredients suivants : 

- CopolymSre pr€par§ selon l'exemple 4 2 g 

-^-Bthanol. • i 4.0— g r. .. 

20 - Chlorure de methylene 20 g 

- Ami no- 2 m§thyl-2 propanol-1 q.s.p pH = 7 

- £ropulseur : melange 35% propane/65% butane . . 40 g 

. Dans cet exemple, le copolymdre pr£par€ selon l'exem- 

plQ 4 peut etre avantageusement remplac£ par une quantity §qui- 
25 vdjLente d'un des copolymdres pr§par6s selon les exeroples 5 a 8 et 
14 a 21. " . 
EXSMPLB C 

On prepare selon 1* invention une lotion de mises en 
plis en proc£dant au melange des ingredients suivants : 
30 - ;Copolym£re pr§pare selon 1 1 exemple 9 2 g 

- JSthanol 45 g 

- -Parf urn • 0,1 g 

. -;Amino-2 methyl- 2 propanediol- 1, 3 q.s.p pH = 7 

-vjgau q.s.p 100 g 

35 Apr 5s application de 30 cm3 de cette lotion de mise en 

pila sur une chevelure, les cheveux sont enrouies sur des rou- 
leau* de mises en plis puis I 9 on procede au s€chage. On constate 
que la mise en plis a une excellente tenue ce qui denote un bon 
pouvoir laquant et que par ailleurs il ne se produit aucun pou- 
40 drage dans le temps . 
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Dans cet exemple, le copolymere prepare selon l'e x em - 
pie 9 peut etre avantageus ement remplace par une quantite §gui- • 
valente d'un des copolymer es prepares selon les exemples 10 a IS. * 
EXEMPLE D 

5 On prepare une lague aerosol en procedant an melange 

des ingredients sulvants : 

- Copolymere pr§par€ selon 1' exemple 20 3 g 

- Ethanol.. • 60 g 

- Propulseur : melange 35% propane/65% butane.. 37 g 

10 Dans cet exemple le polymere prepar§ selon 1 1 exemple 20 

peut etre remplace par le polymere selon l 1 exemple 21. 
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REVINDICATIONS 
1. Copolymeres caracterises par le fait qu'ils com- 
portent des motifs resultant de la copolymerisatioh : 
(1) d'acetate de vlnyle 

5 (2) d'au mollis un acide carboxylique insaturfi corres- 

pondent a la formule : 

R - CH=CH-(2 ) COOH (I) 

n-1 

dans laquelle : 

10 R represente on a tome d'hydrogene ou un radical methyle, 
n est 1 ou 2, 

et Z represente un radical divalent pris dans le groupe constitue 
par : -CB 2 ~, -CH 2 -0-CH 2 - et -CH 2 -0-(CH 2 ) 2 ~, 

et (3) d'au moins un ester vinylique, allylique ou m6thal- 
15 lylique d'un acide carboxylique o-cyclique correspondant a la 
formule suivante : . 

. Cyc-|-o— (CH 2 )— i=CH 2 
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dans laquelle : 
m est 1 ou 2, 

R' represente un atome d'hydrogene ou un radical methyle, 
et Cyc represente un radical mono ou poly-cyclique, sature- 
25 ou insature, et notamment s 

(1) un radical de formule : 




30 (ii) un radical de formule 



(CH 2 , 



35 dans laquelle : 

R 2 represente un atome d'hydrogene ou un radical methyle, 
et p est 1 ou 2, 
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(iii) un radical de formule % 




dans laguelle : 

R 2 represents un a tome d^ydrogSne, un radical methyl, €thyl, 
tert-butyl, ethoxy, butoxy ou dodecoxy, 

et R 3 represente un atome d • hydrogeiie, un radical alkyle de U 4 
atomes de carbone ou un radical alkoxy de 1 a 4 atomes de carbone, 
et (iv) un radical, de formule : 

2. Copolymeres, selon la revendication 1, caract6ris§s 
par le fait qu'ils contiennent de 10 i 91 % et de preference de 
36 a 84 % en poids d f ae€tate de vinyle, de" 3 a 20 % et de pr§f§- 
rence de 6 a 12 % en poids d f au moins" un* abide carboxylique " " 
insatur§, et de 4 3 60 % et de preference de 6 § 40 % en poids 
d'au moins un ester vinylique, allylique ou methallyligue d'un ■ 
acide car boxy lique a-cyclique. 

3. Copolymeres, selon l r une quelconque des fevendica- 1 
tions 1 et 2, caracterises par le fait que 1' acide carboxylique. 
insature est pris dans le groupe const! tue par : 1! acide croto- 
nique, l 1 acide allylbxyac£tique, 1' acide allyloxypropionique et 
1' acide vinylacStique . 

4. Copolymeres, selon l'une quelconque. des revendi- 
cations 1 et 2, caracterises par le fait que 1* ester vinylique, 
allylique ou m^thally lique d'un acide carboxylique a-cyclique" est 
pris dans le groupe constitue* par les esters vinyliques, ally- 
liques et m£thallyliques de 1" acide adamantane carboxylique r l, 
cyclohexane carboxylique , cyclopentane carboxylique, benzolque, 
tert-butyl-4 benzolque- 1, cyclopentane m§ thy 1-1 carboxylique- 1 r 
cyclohexane methyl- 1 carboxylique- 1, Tricyclo-^5 • 2 • 1 .0, 2 ' 6 / 
decane carboxylique- 3 et Tricyclo-</f 5.2*i .0. 2f 6 J decane carbo- 
xylique- 4. 

5., Copolymeres, selon l'une quelconque des revendi- 
cations pr€c§dentes, caract§ris§s par le fait qu'ils comportent 
en outre des motifs d'au moins un ester vinylique r allylique ou 
methallylique correspondant a la formule suivahte. : 
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R, 




(Ill) 



10 



15 



dans laguelle i .. • 
: t est 1 OU 2, 

:.R" represente un a tome d'hydrogene ou un radical methyle, 
et f R 4 re Pr6aente un radical alkyle, lineaire ou ramifig, satur6 
ou insaturg, ayant de 2 a 21 atones de carbone. 

6. Copolymeres, selon la revendlcatlon 5, caracterises 
pa| le fait que 1 'ester vinylique, allylique ou methallylique est 
pris dans le groupe const! tu€ par les esters vinyliques, ally- 
li^ues et methallyligues de l'acide propionique, butyrlque, 
piyalique, hexanolque, octanolque, decanolque, laurique, myris- 
tiipue, palmltique, stearique, isostearique, bShenique, 6 thy 1-2 
hexanolque, dlm€thyl-2,2 pentanolque, dimethyl-2, 2 hexanolque, 
dlaetnyl-2,2 octanolque, dim6thyl-2,2 decanolque, tetramethyl- 
2,2,4,4 valerique, lsopropyl-2 dimethyl-2, 3 butyrique, methyl- 2 
__€tiiyl-2. beptanolque, methyl-2 propylr 2... hexanolque, methyl- 2 iso-. 
prfepyl-2 hexanolque, trimgthyl-3, 5, 5 hexanolque, leurs lsomeres 
et- lee. melanges de ces dlts acides. 

; 7. Copolymfcres, selon l 9 une quelcongue des revendi- 

cations 5 et 6, caract6r±s6s par le fait qu'ils contlennent de 2 
a 40 % et de pr§f 6rence de 4 a 30 % en poids d f au moins un ester 
vli^lique, allylique ou methallylique de Fonnule (III). 
25 £ 8 - Copolymer es, selon l'une quelconque des revendi- 

cajtions pr6c6dentes, caract§ris§s par le fait qu'iis r§pondent a 
la fonnule g€n£rale sulvante : 
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30+Cfli-CH-- 

.! r 

♦ o 
I 

c=o 

; I . 
CH3 

35 



I 

. .-J-ch-<:h- 



(Z >n-l 



COOH 



w 



R' 



-CH 2 -C- 



(C ?2>m-l 

o 

I 

c=o 



Cyc 



R" 



(CH 2>t-l 

b 



dans laquelle : 

^Cyc, R, R' # R°, R 4# Z, m t n et t ont les m§mes signifi- 
40 cations que celles donn§es aux revendications 1 et 5. 
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v representant de 10 a 91 % et de preference de 36 a 84 % 
en poids, 

w representant de 3 a 20 % et de preference de 6 h 12 % 
en poids, 

5 x representant de 4 a 60 % et de preference de 6 3 40 % 

en poids, 

et y representant de 0 a 40 % et de preference de 4 a 30 % 
en poids, . 
v + w + x + y etant egal a 100 %. 
10 9« Copolym^res , selon l'une quelconque des revendi- 

cations precedentes, caract§rises par le fait qu'ils ont un poids 
mol€culaire moyen compris entre 5*000 et 60.000 et de preference 
entre 10.000 et 45.000, ces poids moieculaires etant des poids 
mol§culaires moyens en nombre determines par osmometrie. 
15 10. Procede de preparation de copolymeres, selon l'une 

quelconque des revendications 1 S 9, caracterise par le fait 
qu'il consiste 1 copolymeriser en solution, en masse ou en sus- 
pension les monomeres constitutifs du polymSre en presence d*un 

initiateur de polymerisation present enune quantite comprise— 

entre 0,1 et 6 % par rapport au poids total des monomeres mis a 
reagix . 

11. Procede, selon la revendication 10, caracterise par 
le fait que la polymerisation est effectuee en suspension dans 
l'eau en presence d'un collorde protecteur c l r initiateur de 
polymerisation etant le peroxydicarbonate de bis (4-tert-butyl 
cyclohexyle) . 

12. Procede, selon I'une quelconque des revendications 
10 et 11, caracterise par le fait que la reaction de polymeri- 
sation est effectuee S une temperature comprise entre 45 et 100°C 
pendant un temps compris entre 6 et 24 heures. 

13. Composition cosmetique caracterisee par le fait 
qu'elle contient dans un vehicule. cosmetique approprie au moins 
un copolymer e selon l*une quelconque des revendications 1 a 9 ou 
obtenu selon l'une quelconque des- revendications 10 3 12. 

35 14. Composition, selon la revendication 13, caracte- 

risee par le fait qu'elle contient de 0,5 a 10 % en poids de 
copolymer e. 

15. Composition, selon l f une quelconque des revendi- 
cations 13 et 14, caracterisee par le fait qu'elle se presente 
sous forme d'une solution aqueuse ou hydroalcoolique, la con- 
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